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(57) La presente invention se rapporte a une com- 
position foisonnee, comprenant dans un milieu physio- 
. logiquement acceptable, une phase huiteuse dispersee 
dans une phase aqueuse, caracterisee en ce qu'elle 
contient de I'air ou un gaz inerte en quantite suffisante 
pour avoir une densite allant de 0,2 a 0,8 et en ce qu'elle 
contient au moins un polymere amphiphile et au moins 



un tensioactif anionique. 

Cette composition presente une texture tres fine et 
de bonnes proprietes cosmetiques, tout en restant bien 
stable dans le temps. Elle peut constituer en particulier 
une composition cosmetique destinee notamment au 
traitement et/ou au nettoyage de la peau, y compris du 
cuir chevelu, des ongles et/ou des cheveux, ainsi qu'au 
maquillage de la peau. 
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Description 

[0001] La presente invention se rapporte a une com- 
position foisonnee, contenant un polymere associatif et 
un tensioactif anionique, et a son utilisation notamment 
pour le traitement et/ou au nettoyage de la peau humai- 
ne, y compris du cuir chevelu, des ongles et/ou des che- 
veux, et notamment pour le soin des peaux seches et/ 
ou des levres seches, ainsi qu'au maquillage de la peau. 
[0002] Les utilisateurs de produits de soin de la peau 
recherchent de plus en plus des produits agreables a 
utiliser et ayant une texture originate. Jusqu'a present, 
les compositions cosmetiques se presentent le plus 
souvent sous forme de solutions, de gels ou de cremes 
plus ou moins fluides. 

[0003] Classiquement, les cremes sont constitutes 
d'une emulsion. Les emulsions comprennent une phase 
aqueuse et une phase huileuse dispersees I'une dans 
I'autre. On recherche plus particulierement les emul- 
sions huile dans eau (H/E) dont la phase externe est la 
phase aqueuse, car elles apportent plus de fraicheur a 
I'application que les emulsions eau-dans-huile (E/H) a 
phase externe huileuse. Leur toucher et leur application 
apparaissent moins gras que ceux d'une emulsion E/H. 
En outre, elles permettent un bon apport d'hydratation, 
particulierement utile pour le soin des peaux ou levres 
seches. 

[0004] Pour conferer aux emulsions une texture nou- 
velle, on a cherche a y introduire un gaz, generalement 
de I'air, pour leur conferer une texture legere et leur don- 
ner I'aspect d'une mousse. C'est ce que I'on appelle le 
foisonnement. Les emulsions foisonnees obtenues sont 
appreciees pour leur legerete a I'application. Nean- 
moins, elles presentent I'inconvenient d'etre relative- 
ment instables du fait de leur faible densite et done de 
decanter apres un certain temps de stockage. Le docu- 
ment CH-A-674804 decrit la stabilisation d'une creme 
cosmetique foisonnee contenant un gaz inerte ou de 
I'air, par I'ajout d'une solution aqueuse de proteine d'ori- 
gine animale. Toutefois, on evite I'utilisation de telles 
proteines dans les produits cosmetiques. 
[0005] Par ailleurs, le document JP-A-56/07961 3 de- 
crit des compositions aerees stables exemptes de ten- 
sioactif, contenant de 5 a 20% de cires, preferentielle- 
ment de cires a haut point de fusion. Les emulsions ob- 
tenues sont alors stables mais presentent des proprie- 
tes cosmetiques redhibitoires pour I'utilisateur. En effet, 
ces compositions contiennent tres peu d'eau et man- 
quent done de fraicheur lors de I'application sur la peau. 
En outre, elles contiennent une quantite importante 
d'humectants tels que la glycerine, ce qui induit une sen- 
sation de collant au toucher. En outre, I'utilisation d'une 
cire de haut point de fusion en une quantite de 5 % con- 
duit a des textures lourdes tres difficiles a appliquer sur 
la peau. 

[0006] 1 1 subsiste done le besoin d'une emulsion ayant 
I'aspect d'une mousse, tout en contenant une quantite 
importante d'eau, qui soit f raTche et non collante lors de 



I'application sur la peau. 

[0007] La demanderesse a trouve de maniere inatten- 
due que I'utilisation de polymeres associatifs en asso- 
ciation avec un tensioactif anionique permettait d'obte- 

s nir une emulsion foisonnee ayant les proprittes recher- 
chees. Un polymere associatif est un polymere amphi- 
phile, e'est-a-dire un polymere qui comporte au moins 
une chaine grasse et des motifs hydrophiles. 
[0008] Aussi, I'invention a pour objet une composition 

10 foisonnee, comprenant dans un milieu physiologique- 
ment acceptable, une phase huileuse dispersee dans 
une phase aqueuse, caract£ris6e en ce qu'elle contient 
de I'air ou un gaz inerte en une quantite suffisante pour 
avoir une densite allant de 0,2 a 0,8 et en ce qu'elle con- 

15 tient au moins un polymere amphiphile, et au moins un 
tensioactif anionique. 

[0009] La composition de I'invention presente une 
densite inferieure a celle d'une emulsion classique et 
elle reste neanmoinstres stable au coursdu temps (plu- 
20 sieurs mois a temperature ambiante). La composition 
foisonnee de I'invention contient des bulles d'air ou de 
gaz inerte et a une densite allant de 0,2 a 0,8 (g/cm 3 ) et 
de preference de 0,4 a 0,75, cette densite etant mesu- 
ree a une temperature d'environ 25°C et a la pression 
25 atmospherique. Le gaz inerte peut etre par exemple 
I'azote, I'helium ou I'argon. La quantite d'air ou de gaz 
inerte necessaire pour obtenir la densite voulue est d'au 
moins 30 % en volume et elle peut aller par exemple de 
40 a 80 % en volume et de preference de 50 a 70 % en 
30 volume par rapport au volume total de I'emulsion. 

[0010] La composition de I'invention se differencie 
des mousses obtenues avec un gaz comprime, telles 
que les mousses de rasage par le fait qu'elle reste sous 
forme de mousse stable dans le temps, contrairement 
35 aux mousses de rasage qui se cassent tres vite. 

[0011] La composition de I'invention contient avanta- 
geusement un milieu physiologiquement acceptable, 
e'est-a-dire compatible avec la peau, les yeux et/ou les 
cheveux et elle peut constituer notamment une compo- 
40 sition cosmetique et/ou dermatologique. 

[001 2] Cette composition est une emulsion H/E (huile 
dans eau) ni grasse ni lourde et, comme la phase ex- 
terne est la phase aqueuse, elle donne une impression 
de fraicheur a I'application sur la peau. 
45 [0013] Les polymeres susceptibles d'etre utilises 
dans la presente invention sont des polymeres amphi- 
philes qui comportent au moins une chaine grasse, 
done une partie hydrophobe, et des motifs hydrophiles, 
done une partie hydrophile. On les appelle polymeres 
50 associatifs du fait que le pourcentage et/ou la dimension 
des groupes hydrophobes sont tels que lesdits groupes 
hydrophobes sont susceptibles de s'associer, en milieu 
aqueux, avec d'autres groupes hydrophobes. 
[0014] La partie hydrophobe peut etre en nombre re- 
55 duit vis-a-vis du reste de la chaine polymerique et peut 
se situer lateralement a la chaine et etre repartie de fa- 
gon aleatoire (copolymeres statistiques) ou repartie 
sous forme de sequences ou de greffons (copolymeres 



2 



BNSDOCID <EP 1046387A1_I_> 



3 



EP 1 046 387 A1 



4 



blocs ou copolymeres sequ nc6s). , 
[001 5] Les polymeres utilisables dans la composition 
de Pinvention peuvent etre hydrosolubles ou dispersi- 
bles dans I'eau pour donner des microgels. Ces poly- 
meres sont dits "gonflables" dans I'eau. Les polymeres 
peuvent etre de toute nature chimique ; on peut ainsi 
choisir des polymeres d'origine naturelle, eventuelle- 
ment modifies ; des polymeres radicalaires notamment 
vinyliques ou acryliques ; des polycondensats, et leurs 
melanges. Ces polymeres peuvent etre ioniques ou non 
ioniques, et ils sont de preference anioniques ou non 
ioniques. 

[0016] Comme polymeres d'origine naturelle, even- 
tuellement modifies, utilisables dans la composition de 
Pinvention, on peut en particulier citer : 

1) les ethers de cellulose poss6dant des substi- 
tuants hydrophobes, qui peuvent etre des groupes 
alkyle ayant un nombre de carbone egal ou supe- 
rieur a 8. Comme ethers de cellulose de ce type, on 
peut citer par exemple Phydroxy6thyl-cellulose 
substitute par des groupes hydrophobes, tels que 
le produit commercialise sous la denomination NA- 
TROSOL PLUS GRADE 330 par la societe 
Aqualon ; 

2) les celluloses cationiques quaternis6es modi- 
fiees par des groupements comportant au moins 
une chaine grasse, tels que des groupes alkyle, 
arylalkyle, alkylaryle ou leurs melanges ou les grou- 
pes alkyle sont de preference en C 8 -C 22 ; 

3) les alkylhydroxyethylcelluloses quaternisees 
(cationiques) telles que les produits commerciali- 
ses sous les denominations QUATRISOFT LM 200, 
QUATRISOFT LM-X 529-1 8-A, QUATRISOFT LM : 
X 529-1 8-B (alkyle en C 12 ) et QUATRISOFT LM-X 
529-8 (alkyle en C 18 ) par la societe Amerchol et les 
•produits commercialises sous les denominations 
CRODACEL QM, CRODACEL QL (alkyle en C 12 ) 
et CRODACEL QS (alkyle en C 18 ) par la societe 
Croda ; 

4) les galactomannanes possedant des substi- 
tuants hydrophobes, et notamment la gomme de 
guar substitute hydrophobe. Certains de ces deri- 
ves sont notamment decrits dans le document EP- 
A-281360; 

5) les pullulans modifies par des groupes hydropho- 
bes, en particulier des groupes cholesterol ; 

6) les gelatines modifiees par des groupes hydro- 
phobes, et notamment modifiees par des groupes 
alkyle en C 6 a C 18 ; 

7) les mucopolysaccharides tels que ceux consti- 
tues de glycosaminoglycane et d'acide hyaluroni- 
que. 

[0017] Parmi les polycondensats utilisables dans le 
cadre de Pinvention, on peut citer les polyurethannes as- 
sociatifs qui sont des copolymeres sequences non ioni- 
ques comportant dans la chaine, a la fois des sequen- 



ces hydrophiles de nature le plus souvent polyoxyethy- 
\6n6e et des sequences hydrophobes qui peuvent etre 
des enchaTnements aliphatiques seuls ou avec des en- 
chainements cycloaliphatiques et/ou aromatiques. Les 

5 copolymeres sequences resultant peuvent etre du type 
tribloc ou multibloc. Les sequences hydrophobes peu- 
vent done etre a chaque extremite de la chaTne (copo- 
lymeres triblocs a sequence centrale polyoxyethylene) 
ou rtparties a la fois aux extremites de la chaTne et dans 

io la chaTne (copolymeres multisequenc6s). lis peuvent 
etre egalement en greffons ou en etoile. 
[0018] Comme polyurethannes associatifs, on peut 
citer par exemple les polymeres decrits dans Particle de 
ZEYING MA, J. of Appl. Polymer Sci, vol. 49, 1509-27 

15 (1 993) et, parmi les polymeres commerciaux, ceux com- 
mercialises sous les denominations RHEOLATE 205, 
RHEOLATE 208 et RHEOLATE 204 par la societe 
Rheox. Ces polyurethannes associatifs sont vendus 
sous forme pure. On peut aussi utitiser des solutions ou 

20 dispersions de ces polymeres notamment dans Peau ou 
en milieu hydroalcoolique. A titre d'exemples de tels po- 
lymeres, on peut citer les produits commercialises sous 
les denominations SERAD FX1010 et le SERAD 1035 
par la societe Huls, les produits commercialises sous 

25 les denominations RHEOLATE 255, RHEOLATE 278 et 
RHEOLATE 244 par la soci6t6 Rheox. On peut aussi 
utiliser les produits commercialises sous les denomina- 
tions DW 1206F, DW 1206J, ACRYSOL RM 184, 
ACRYSOL 44 et ACRYSOL 46 par la societe Rohm & 

30 Haas. On peut aussi utiliser le produit commercialise 
sous la denomination DW 1206B par la societe Rohm 
& Haas, comportant une chaTne alkyle en C 20 et une 
liaison urethanne, vendu a 20 % en matiere seche dans 
I'eau. 

35 [0019] Parmi les polymeres radicalaires utilisables 
dans la composition selon I'invention, on peut citer les 
polymeres acryliques anioniques, notamment en dis- 
persion aqueuse, designes generalement sous le nom 
de HASE (hydrophobically modified alkalisoluble or 

40 swellable emulsion). Ce sont des copolymeres acryli- 
ques existant sous forme de dispersions dans I'eau a 
pH acide et qui peuvent se solubiliser dans I'eau par 
neutralisation complete des groupes anioniques, e'est- 
a-dire au-dela de pH 8. Certaines de ces dispersions 

45 peuvent etre partiellement reticulees, ce qui implique 
que la neutralisation complete ne provoque pas la solu- 
bilisation complete des particules de polymere, mais en- 
gendre un fort gonflement de ces particules, provoquant 
egalement la gelification du milieu. 

50 [0020] Ces copolymeres, non reticules ou partielle- 
ment reticules, sont generalement des terpolymeres ob- 
tenus a partir de (1) un monomere porteur d'un groupe 
acide carboxylique (acide acrylique ou methacrylique), 
(2) un monomere relativement insoluble a I'eau du type 

55 acrylate ou methacrylate en C-, a C 4 , tel que I'acrylate 
d'ethyle, et (3) un troisieme monomere porteur d'un 
groupe hydrophobe, qui peut etre rattach6 Iat6ra!ement 
a la chaTne principale. Ce groupe hydrophobe peut etre 
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un groupe alkyle lineaire ou ramifie comportant au 
moins 8 atomes de carbone, un groupe cycloalkyle dont 
le radical alkyle comporte au moins 8 atomes de carbo- 
ne et/ou un groupe aryle. Le groupe hydrophobe peut 
etre rattache a la chaTne principale directement par I'in- 
termediaire d'une liaison ether, ester ou amide, carba- 
mate ou uree. 1 1 peut egalement etre rattache a la chaine 
principale par I'intermediaire d'une sequence polyoxye- 
thylenee, elle-meme fixee a la chaTne par une liaison 
ether, ester, amide, carbamate ou uree. Dans ce dernier 
cas, les groupes lateraux sont generalement de petits 
greffons a sequence hydrophile et hydrophobe, et les 
proprietes d'epaississement des milieux aqueux sont 
plus performantes. 

[0021] De telles dispersions aqueuses de polymere 
sont notamment dScrites dans SHAY, Surface Coatings 
International, 1993(11)446-453, et dans les documents 
US- A-4,42 1,902, US-A-4,423,1 99, US-A-4,663,385 et 
US-A-4,384,096. Comme polymeres de ce type, on peut 
par exemple citer les produits decrits ci-apres et com- 
mercialises sous les denominations ACUSOL 823, 
ACRYSOL 25 et ACUSOL 22 par la societe Rohm & 
Haas. 

[0022] Parmi les polymeres radicalaires utilisables 
dans la composition selon I'invention, on peut citer : 

1) Les copolymeres d'acide acrylique ou d'acide 
methacrylique avec les N-alkylacrylamides, et en 
particulier les copolymeres acide acrylique / N-alk- 
ylacrylamides ayant un groupe alkyle de a C 20 , 
tels que ceux decrits dans Particle de MAG NY et al., 
Double Liaison, 451, p 52-55 (1993). Us peuvent 
etre obtenus par copolymer isation directe ou par 
amidification ulterieure de la chaTne d'acide acryli- 
que. Selon le mode operatoire utilise, les groupes 
hydrophobes alkyle peuvent etre repartis de facon 
aleatoire (amidification en solution organique ho- 
mogene) ou sous forme sequencee (amidification 
en milieu aqueux ou Tannine forme initialement des 
agregats de type micellaire). 

2) Les copolymeres radicalaires anioniques tels 
que les copolymeres obtenus a partir de (a) un mo- 
nomere a groupe acide carboxylique, par exemple 
acide acrylique ou acide methacrylique, et (b) au 
moins un acrylate, methacrylate, ester ou amide, 
porteurde groupes hydrophobes cycloaliphatiques 
ou aromatiques, tels que des groupes isobornyle ou 
adamantyle. 

[0023] On peut encore citer des copolymeres avec 
des monomeres perfluores, en particulier les copolyme- 
res avec le (meth)acrylate de perfluorohexyle ; des co- 
polymeres entre un monomere porteurd'un groupe aci- 
de sulfonique (en particulier acide acrylamido-2-methyl- 
2 propane sulfonique, acide styrene sulfonique) et un 
alkyl-(meth)acrylamide possedant au moins 8 atomes 
de carbone. 
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3) Les copolymeres acryliques non ioniques, et notam- 
ment des copolymeres du type acrylamide / N-alkyla- 
crylamide, tels que ceux decrits dans GOODWIN et al., 
Polymer in Aqueous Media = Performance Through As- 
sociation, [J.E. Glassed, Adv. Chem. Ser. 223; Am. 
Chem. Soc, Washington DC, p 365 (1989)]. 
[0024] On peut encore citer les copolymeres suivants 
utilises seuls ou bien en melanges : 

1 ) Les copolymeres d'anhydride maleique et de mo- 
nomeres comportant au moins une chaTne grasse, 
tels que les copolymeres n-octadecylvinylether / 
anhydride maleique, comme le produit commercia- 
lise sous la denomination GANTREZ AN-8194 par 
la societe ISP. 

2) Les copolymeres de I'acide crotonique et de mo- 
nomeres comportant au moins une chaTne grasse, 
tels que les terpolymeres acetate de vinyle / acide 
crotonique / neodecanoate de vinyle, comme le pro- 
duit commercialise sous la denomination RESINE 
28-2930 par la societe National Starch ; ou les ter- 
polymeres acetate de vinyle / acide crotonique / 
stearate d'allyte, tels que les produits commerciali- 
ses sous les denominations MEXOMERE PV et PB 
par la societe Chimex. 

3) Les polymeres d'acide (meth)acrylique, modifies 
par des groupes comportant au moins une chaTne 
grasse, ou les copolymeres d'acide (meth)acrylique 
et de monomeres comportant au moins une chaTne 
grasse, ces monomeres etant choisis parmi les mo- 
nomeres hydrophobes a chaTne grasse, les mono- 
meres amphiphiles comportant une partie hydro- 
phobe a chaTne grasse et une partie hydrophile. 

[0025] On peut citer a titre d'exemples de copolyme- 
res d'acide (meth)acrylique et de monomeres compor- 
tant au moins une chaTne grasse : 

les copolymeres reticules d'acide acrylique /acryla- 
te d'alkyle en C-jq-Cqq, tels que les produits com- 
mercialises sous les denominations PEMULEN 
TR1, PEMULEN TR2, CARBOPOL 1382, CARBO- 
POL 1342 et CARBOPOL ETD 2020 par la societe 
Goodrich ; 

les copolymeres acide (meth)acrylique / acrylate 
d'ethyle / acrylate d'alkyle, tels que le produit com- 
mercialise sous la denomination ACUSOL 823 par 
la societe Rohm & Haas et le produit commercialise 
sous la denomination IMPERON R par la societe 
Hoechst ; 

les copolymeres reticules acide acrylique / isodeca- 
noate de vinyle, tels que le produit commercialise 
sous la denomination STABYLEN 30 par la societe 
3V; 

les terpolymeres acide acrylique / vinylpyrrolidone 
/ methacrylate de lauryle, tels que les produits com- 
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mercialises sous les denominations ACRYLIDONE 
LM, ACP-1184, ACP-1194 par la societe ISP ;. 
les copolymeres acide acrylique / (meth)acrylate de 
lauryle, tels que les produits commercialises sous 
les denominations COATEX SX par la societe s 
Coatex ; 

les terpolymeres acide (meth)acrylique / acrylate 
d'alkyle / alkyl-polyethoxyle allyl ether, tels que les 
produits commercialises sous les denominations 
RHEOVIS-CR, -CR3, -CR2 et -CRX par la societe 10 
Allied Colloids ; 

les terpolymeres acide methacrylique / acrylate 
d'ethyle / stearyl polyethoxyle allyl ether, tels que 
les produits commercialises sous les denomina- 
tions SALCARE-SC90 et -SC80 par la societe Al- 15 
lied Colloids (stearyl polyethoxyle a 1 0 moles d'oxy- 
de d'ethylene : en nom CTFA steareth-10) ; 
les terpolymeres acide methacrylique / acrylate 
d'ethyle / acrylate de lauryle polyoxyethylene, tels 
que le produit commercialise sous la denomination 20 
RHEO 2000 par la societe Coatex ; 
les terpolymeres acide methacrylique / acrylate 
d'ethyle / methacrylate de stearyle polyoxyethyle- 
ne, tels que les produits commercialises sous les 
denominations ACRYSOL 22, ACRYSOL 25 et 25 
DW-1206A par la societe Rohm & Haas ; 
les copolymeres acide methacrylique / acrylate 
d'ethyle / acrylate de nonylphenol polyoxyethylene, 
tels que le produit commercialise sous la denomi- 
nation RHEO 3000 par la societe Coatex ; 30 
les copolymeres acide acrylique / monoitaconate 
de stearyle polyoxy-ethylene ou les copolymeres 
acide acrylique / monoitaconate de cetyle polyoxy- 
ethylene, tels que les produits commercialises sous 
les denominations 8069-72 A et 8069-72B par la so- 35 
ciete National Starch ; 

les copolymeres acide methacrylique / acrylate de 
butyle / monomere hydrophobe comportant une 
chame grasse, tels que le produit commercialise 
sous la denomination 8069-1 46A par la societe Na- 40 
tional Starch ; 

les terpolymeres acide acrylique / acrylate d'alkyle 
en C 15 / acrylate de polyethylene glycol (28 moles 
d'oxyde d'ethylene), tels que le produit commercia- 
lise sous la denomination DAPRAL GE 202 par la 45 
societe Akzo ; 

les sels d'un ester d'acide gras partiel d'un polymere 
acide acrylique / dimethylethanolamine, tels que le 
produit commercialise sous la denomination DA- 
PRAL GE 202 DMA par la societe Akzo ; so 
les copolymeres acide acrylique / acrylate / mono- 
mere amphiphile comportant une chaTne grasse a 
groupements urethanne, tels que le produit com- 
mercialise sous la denomination ADDITOL VXW 
1 31 2 par la societe Hoechst ; 55 
les polymeres acryliques modifies par des groupes 
hydrophobes a chaTne grasse, tels que le produit 
commercialise sous la denomination CS-0406 par 



la societe Rohm & Haas. 

[0026] Les polymeres utilises selon I'invention peu- 
vent etre utilises seuls ou en melange. Par ailleurs, se- 
lon leur nature, ils peuvent etre utilises tels quels, ou 
sous forme de solutions aqueuses ou de dispersions 
aqueuses. 

[0027] La composition selon I'invention comporte 
avantageusement une quantite de polymere allant de 
0,05 a 1 5 % en poids de matiere active, de preference 
de 0,1 a 8 % et mieux de 0,2 a 2 % en poids de matiere 
active de polymere par rapport au poids total de la com- 
position. 

[0028] La composition de I'invention contient au 
moins un tensioactif anionique. I! s'agit de preference 
d'un tensioactif anionique moussant choisi parmi les 
sulfates, les ethers sulfates et leurs sels. Parmi les sels 
de sulfates et d'ether sulfates, on choisit preferentielle- 
ment les sels de sodium et de triethanolamine. Comme 
tensioactif anionique moussant, on peut ainsi utiliser le 
laurylethersulfate de sodium et notamment ceux com- 
mercialises sous les denominations TEXAPON par la 
societe Henkel. 

[0029] De maniere generale, la composition de I'in- 
vention contient une quantite de tensioactif anionique 
allant de 0,5 a 60 % en poids, de preference de 1 a 30 
%, mieux de 1 a 20 % et encore mieux de 2 a 10 % en 
poids par rapport au poids total de la composition. 
[0030] La composition selon I'invention peut en outre 
contenir un emulsionnant qui peut etre choisi parmi tous 
les emulsionnants classiquement utilises pour les emul- 
sions H/E. 

[0031] Comme emulsionnants, on peut citer par 
exemple : 

(1) les tensioactifs non ioniques ayant un HLB su- 
perieur ou egal a 9, tels que les esters d'acide gras 
et de glycerol oxyethylenes ; les esters d'acide gras 
et de sorbitan oxyethylenes ; les derives d'acide 
gras oxyethylenes ; les esters d'acide gras et de Su- 
cre et notamment les esters gras de sucrose tels 
que le stearate de sucrose comme le produit com- 
mercialise sous la denomination TEGOSOFT PSE 
1 41 G par la societe Goldschmidt ; les ethers d'alkyl- 
polyglucoside, et leurs melanges ; 

(2) les emulsionnants silicones tels que les polydi- 
methylmethylsiloxanes oxyethylenes (dimethicone 
copolyol) comme par exemple celui vendu sous la 
denomination "DC2-5695'* par la societe Dow Cor- 
ning. 

[0032] La composition selon I'invention peut compor- 
ter par exemple de 0,5 a 30 %, de preference de 2 a 15 
% et mieux de 4 a 10 % en poids d'emuisionnant(s) par 
rapport au poids total de la composition. 
[0033] La nature de la phase huileuse de I'emulsion 
selon I'invention n'est pas critique. La phase huileuse 
peut ainsi etre constitute par tous les corps gras et no- 
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tamment les huiles, classiquement utilises dans les do 
rmaines cosmetique et dermatologique. La phase hui- 
leuse contient au moins une huile, de preference au 
moins 1 % en poids d'au moins une huile et mieux au 
moins 2 % en poids d'au moins une huile, par rapport 
au poids total de la composition. 

[0034] Parmi les huiles utilisables dans la composi- 
tion de I'invention, on peut citer par exemple les huiles 
vegetalestelles que I'huile d'abricot ; les huiles minera- 
les comme I'huile de vaseline ; les huiles de synthese 
comme I'isohexadecane ; les huiles de silicone volatiles 
ou non volatiles et les huiles fluorees. Comme huiles de 
silicone volatile, on peut citer notamment les polydime- 
thylsiloxanes cycliques ou cyclomethicones qui corn- 
portent d'environ 3 a 9 atomes de silicium, et de prefe- 
rence de 4 a 6 atomes de silicium, telles que le cyclo- 
id exadim ethyl si loxane ou cycloh exam eth icon e et le cy- 
clopentadimethylsiloxane ou cyclopentamethicone. Les 
autres corps gras susceptibles d'etre presents dans la 
phase huileuse peuvent etre par exemple les acides 
gras, les alcools gras tels que I'alcool cetylique, et les 
cires. 

[0035] La composition selon I'invention comporte 
avantageusement de 1 a 40 % en poids, de preference 
de 2 a 30 % en poids et mieux de 5 a 20 % en poids de 
phase huileuse par rapport au poids total de la compo- 
sition. 

[0036] La phase aqueuse de I'emulsion constituant la 
composition de I'invention peut representer de 15 a 
97,95 % en poids, de preference de 57 a 93 % et mieux 
de 75 a 90 % en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

[0037] De facon connue, la composition de I'invention 
peut contenir egalement des adjuvants habituels dans 
le domaine cosmetique, tels que les actifs, les humec- 
tants, les conservateurs, les antioxydants, les agents 
cqmplexants, les solvants, les parfums, les filtres, les 
bactericides, les absorbeurs d'odeur, les matieres colo- 
rantes (pigments ou colorants solubles) et encore les 
vesicules lipidiques. Les quantites de ces differents ad- 
juvants sont celles classiquement utilisees dans le do- 
maine considere, et par exemple de 0,01 a 20 % du 
poids total de la composition. Ces adjuvants, selon leur 
nature, peuvent etre introduits dans la phase grasse, 
dans la phase aqueuse et/ou dans les vesicules lipidi- 
ques. 

[0038] La presente invention se rapporte aussi au 
procede de fabrication de la composition selon I'inven- 
tion. Ce procede consiste a preparer I'emulsion de ma- 
niere classique par introduction de la phase huileuse 
dans la phase aqueuse sous agitation, par exemple 
dans un appareil de type Moritz, puis a introduire de I'air 
dans I'emulsion obtenue sous une agitation, allant de 
500 a 2000 tours/minute, a une temperature allant de 
20°C a 80°C et de preference de 40°C a 60°C, sous 
une pression d'entree d'air allant de 2 a 8 bars (2.10 5 a 
8.10 s Pa) et de preference de 3 a 6 bars (3.10 s a 6.10 s 
Pa). 



[0039] La presente invention a done aussi pour objet 
un proced§ de fabrication d'une composition foisonnSe 
a base d'une emulsion huile-dans-eau, consistant : 

5 (1) a realiser de maniere classique une emulsion 

huile dans eau contenant au moins un polymere 
amphiphile et au moins un tensioactif anionique, 
par dispersion de la phase huileuse dans la phase 
aqueuse, 

to (2) a introduire de I'air dans I'emulsion obtenue sous 
une agitation allant de 500 a 2000 tours/minute, a 
une temperature allant de 20°C a 80° C et sous une 
pression d'entree d'air allant de 2 a 8 bars. 

15 [0040] Selon un mode prefere de realisation de I'in- 
vention, 1'introduction de I'air dans I'emulsion est reali- 
see dans un appareil de foisonnement comprenant une 
tete melangeuse comportant un rotor et un stator, com- 
me par exemple I'appareil "Mondomixer de type Mini- 

20 mondo" fourni par la societe Mondomix. L' emulsion est 
transportee par une pompe dans la tete de foisonne- 
ment ou I'emulsion et I'air sont simultanement injectes |_ ) 
et melanges de maniere homogene grace a Taction cou- 
pante des ergots du rotor et du stator de I'appareil, qui 

25 assurent une repartition egale de I'air dans le produit. 
On regie de maniere appropriee la Vitesse du rotor de 
I'appareil, la temperature de la cuve et des tuyaux ainsi 
que la pression d'entree de I'air dans la tete melangeuse 
et le debit d'air. La pression de la tete melangeuse est 

30 reglee par un regulateur de pression. Le debit de I'emul- 
sion a la sortie de I'appareil depend de la frequence de 
la pompe en sortie de cuve. 

[0041] De maniere preferee, dans I'appareil de foi- 
sonnement, la Vitesse d'agitation lors de I'introduction 
35 de I'air est de 1000 tours/minute, la temperature de 
50°C et la pression d'entree d'air de 4 bars. 
[0042] Dans I'emulsion foisonnee obtenue selon le 
procede de I'invention, les bulles d'air ont avantageuse- 
ment une taille allant de 20 ujti a 500 pm, et de prefe- 
40 rence allant de 100 urn a 300 ujti. 

[0043] La composition selon I'invention trouve son ap- , 
plication dans un grand nombre de traitements, notam- 1 
ment cosmetiques, de la peau, des levres et des che- 
veux, y compris le cuir chevelu, notamment pour le trai- 
ls tement, la protection, le soin, le demaquillage et/ou le 
nettoyage de la peau, des levres et/ou des cheveux, et/ 
ou pour le maquillage de la peau et/ou des levres. Elle 
peut etre destinee aussi au traitement des peaux se- 
ches et/ou des levres seches. 
so [0044] La composition selon I'invention peut par 
exemple etre utilisee comme produit de soin, de dema- 
quillage et/ou de nettoyage pour le visage sous forme 
de cremes ou de laits ou comme produits de maquillage 
(peau et levres), et par exemple fonds de teint, par in- 
55 corporation de colorants. 

[0045] Aussi, I'invention a encore pour objet I'utilisa- 
tion cosmetique de la composition telle que definie ci- 
dessus pour le traitement, la protection, le soin, le de- 
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maquillage et/ou ie nettoyage de la peau, des levres et/ 
ou des cheveux, et/ou pour le maquillage de la peau et/ 
ou des levres. 

[0046] L'invention a aussi pour objet un procede de 
traitement cosmetique de la peau, y compris du cuirche- 
velu, des cheveux, et/ou des levres, caracterise par le 
fait qu'on applique sur la peau, les cheveux et/ou les 
levres, une composition telle que definie ci-dessus. 
[0047] L'invention a aussi pour objet I'utitisation de la 
composition telle que definie ci-dessus pour la fabrica- 
tion d'une composition destinee au soin des peaux se- 
ches et/ou des levres seches. 

[0048] L'exemple* ci-apres de compositions selon l'in- 
vention est donne a tit re d'illustration et sans caractere 
limitatif. Les quantites y sont donn6es en % en poids, 
sauf mention contraire. 

Exemple : Creme de soin 

Phase huileuse : 

O [0049] 

Huile d'abricot 10% 
Laurylethersulfate de sodium 2 % 
Alcool cetylique 2 % 

Stearate de sucrose (TEGOSOFT PSE 141G) 
5% 

Phase aqueuse : 

[0050] . 

PemulenTR2 0,4% 
Conservateurs 1 % 
Eau qsp100% 



une quantite suffisante pour avoir une densite allant 
de b,2 a 0,8 et en ce qu'elle contient au moins un 
polymere amphiphile et au moins un tensioactif 
anionique. 

5 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee 
en ce qu'elle a une densite allant de 0,4 a 0,75. 

3. Composition selon la revendication 1 ou 2, carac- 
10 terisee en ce que la quantite d'air ou de gaz inerte 

va de 40 a 80 % en volume par rapport au volume 
total de la composition. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
15 cations precedentes, caracterisee en ce que le po- 
lymere amphiphile est choisi parmi les polymeres 
d'origine naturelle, eventuellement modifies, les po- 
lymeres radicalaires, les polycondensats et leurs 
melanges. 

20 

5. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce que le po- 
lymere amphiphile est un polymere d'origine natu- 
relle, choisi parmi les ethers de cellulose possedant 
des substituants hydrophobes, les celluloses catio- 
niques quaternisees modifiees par des groupe- ' 
ments comportant au moins une chaine grasse, les 

alky Ihydroxyethy Ice llu loses quaternisees, les ga- 
lactomannanes possedant des substituants hydro- 
30 phobes, les pullulans modifies par des groupes hy- r~ 
drophobes, les gelatines modifiees par des groupes 
hydrophobes, les mucopolysaccharides. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendi- r& 
35 cations 1 a 4, caracterisee en ce que le polymere z± 

amphiphile est choisi parmi les polyurethannes as- - ^-^s 

sociatifs. 



r ) 



[0051] Mode operatoire : on prepare I'emulsion au 
Moritz de facon classique. Puis, on la met dans la pom- 
pe de I'appareil de foisonnement de type Minimondo. 
De la pompe, elle est transportee vers la tete de foison- 
nement dans laquelle elle est injectee avec de I'air et 
melangee a i'air de maniere homogene. Le debit de 
I'emulsion est de 30 kg/heure, la Vitesse du rotor de 
1000 tours/minute, la temperature de la cuve et des 
tuyaux de 50°C et la pression d'entree de 4 bars. 
[0052] On obtient une creme de texture tres legere 
ayant I'aspect d'une mousse fine pouvant etre utilisee 
comme creme de jour. 



R vendications 

1 . Composition foisonnee, comprenant dans un milieu 
physiologiquement acceptable, une phase huileuse 
dispersee dans une phase aqueuse, caracterisee 
en ce qu'elle contient de I'air ou un gaz inerte en 
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7. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations 1 a 4, caracterisee en ce que le polymere 
amphiphile est un polymere radicalaire choisi parmi 
les copolymeres d'acide acrylique ou d'acide me- 
thacrylique avec les N-alkylacrylamides, les copo- 
lymeres obtenus a partir d'un monomere a groupe 
acide carboxylique, et d'un acrylate, methacrylate, 
ester ou amide, porteur de groupes hydrophobes 
cycloaliphatiques ou aromatiques, les copolymeres 
acryliques non ioniques, les copolymeres d'anhy- 
dride maleique et de monomeres comportant au 
moins une chaine grasse, les copolymeres de I'aci- 
de crotonique et de monomeres comportant au 
moins une chaine grasse, les polymeres d'acide 
(meth)acrylique, modifies par des groupes compor- 
tant au moins une chaine grasse, les copolymeres 
d'acide (meth)acrylique et de monomeres compor- 
tant au moins une chaine grasse. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
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cations 1 a 4, caracterisee en ce que le polymere 
amphiphile est choisi parmi les copolymeres reticu- 
les d'acide acrylique / acrylate d'aikyle en C 10 -C 30 , 
ies copolymeres acide (meth)acrylique / acrylate 
d'ethyle / acrylate d'aikyle, les copolymeres reticu- 
les acide acrylique / isodecanoate de vinyle, les ter- 
polymeres acide acrylique / vinylpyrrolidone / me- 
thacrylate de lauryle, les copolymeres acide acryli- 
que / (meth)acrylate de lauryle, les terpolymeres 
acide (meth)acrylique / acrylate d'aikyle / alkyl-po- 
lyethoxyle allyl ether, les terpolymeres acide metha- 
crylique / acrylate d'ethyle / stearyl polyethoxyle al- 
lyl ether, les terpolymeres acide methacrylique / 
acrylate d'ethyle / acrylate de lauryle polyoxyethy- 
lene, les terpolymeres acide methacrylique / acryla- 
te d'ethyle / methacrylate de stearyle polyoxyethy- 
lene, les copolymeres acide methacrylique / acryla- 
te d'ethyle / acrylate de nonylphenol polyoxy ethyle- 
ne, les copolymeres acide acrylique / monoitacona- 
te de stearyle polyoxy-ethylene ou les copolymeres 
acide acrylique / monoitaconate de cetyle polyoxy- 
ethylene, les terpolymeres acide acrylique / acryla- 
te d'aikyle en C 15 / acrylate de polyethylene glycol 
(28 moles d'oxyde Methylene), les copolymeres aci- 
de acrylique / acrylate / monomere amphiphile com- 
portant une chatne grasse a groupements urethan- 
ne, les polymeres acryliques modifies par des grou- 
pes hydrophobes a chaine grasse, et leurs melan- 
ges. 

9. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
contient une quantite de polymere(s) amphiphile(s) 
allant de 0,05 a 15 % en poids de matiere active, 
par rapport au poids total de la composition. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce que le ten- 
sioactif anionique est choisi parmi les sulfates, les 
ethers sulfates et leurs sels. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce que le ten- 
sioactif anionique est le laurylethersuffate de so- 
dium. 

12. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
contient une quantite de tensioactif(s) anionique(s) 
allant de 1 a 20 % en poids par rapport au poids 
total de la composition. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
comprend au moins un emulsionnant. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
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contient une quantite d'emulsionnant(s) allant de 
0,5 a 30 % en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee en ce que la pha- 
se huileuse represente de 1 a 40 % en poids par 
rapport au poids total de I'emulsion. 

16. Procede de fabrication d'une composition foison- 
nee a base d'une emulsion huile-dans-eau, 
consistant : 

(1) a realiser de maniere classique une emul- 
sion huile dans eau contenant un polymere am- 
phiphile et un tensioactif anionique, par disper- 
sion de la phase huileuse dans la phase aqueu- 
se, 

(2) a introduire de I'air dans I'emulsion obtenue 
sous une agitation allant de 500 a 2000 tours/ 
minute, a une temperature allant de 20°C a 
80°C et sous une pression d'entree d'air allant 
de 2 a 8 bars (2.10 5 a 8.10 5 Pa). 

17. Procede selon la revendication 16, caracterise en 
ce que Introduction d'air est realisee dans un ap- 
pareil de foisonnement. 

18. Procede selon la revendication 16 ou 17, caracte- 
rise en ce que la composition est telle que definie, 
selon I'une quelconque des revendications 1 a 15. 

19. Composition foisonnee obtenue par le procede se- 
lon I'une quelconques des revendications 16 a 18. 

20. Utilisation cosmetique de la composition selon I'une 
quelconque des revendications 1 a 15 et 19, pour 
le traitement, la protection, le soin, le demaquillage 
et/ou le nettoyage de la peau, des levres et/ou des 
cheveux, et/ou pour le maquillage de la peau et/ou 
des levres. 



21. Procede de traitement cosmetique de la peau, y 
compris du cuir chevelu, des cheveux, et/ou des le- 
45 vres, caracterise par le fait qu'on applique sur la 
peau, les cheveux et/ou les levres, une composition 
selon I'une quelconque des revendications 1 a 15 
et 19. 



50 



22. Utilisation de la composition selon I'une quelconque 
des revendications 1 a 15 et 19, pour la fabrication 
d'une composition destinee au soin des peaux se- 
ches et/ou des levres seches. 
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* exemple V 



igne 4 - page 4, ligne 7 

page 5, ligne 1 - ligne 7 * 
■ * 



W0 98 08884 A (TYNDALE PLAINS HUNTER LTD) 
5 mars 1998 (1998-03-05) 



abrege 
page 1, 
page 
page 
page 
page 
page 



ligne 11 - 
3, 1 igne 21 - 
6, ligne 27 - 
26, ligne 5 - 

29, ligne 3 - 

30, ligne 31 



ligne 20 * 
ligne 29 * 
page 7, ligne 5 
ligne 10 * 
1 igne 31 * 
page 31, ligne 
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exemples 36,56,64,66,71,73-75 



US 3 471 624 A (YOUNGBLOOO ELIZABETH Y) 
7 octobre 1969 (1969-10-07) 

* colonne 3, ligne 41 

* colonne 3, ligne 64 - 

* colonne 4, ligne 52 - 

* revendi cations 1,5 * 



ligne 49 * 
ligne 71 * 
ligne 58 * 



1,4, 
8-13,15, 
20-22 



1,4,9, 
10,13, 
20.21 



1.4, 

8-10, 

12-14, 

20,21 



16-18 



CLASS EME NT OE LA 
DEMANDE (lnLCI.7) 



DOMAINE3 TECHNIQUES 
RECHERCHES <| n t.Ci.7) 
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FR 1 256 438 
26 juin 1961 

* colonne 1» 

* colonne 6, 
17 * 

* colonne 8, 

* colonne 9, 

* revendication 2 



A (COLGATE-PALMOLIVE) 
(1961-06-26) 
ligne 1 - ligne 8 * 
ligne 46 - colonne 7» 



ligne 



ligne 8 • 
ligne 17 



ligne 44?* 
- ligne 50 * 



FUvendication 



16-18 



CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE <|ntCI.7) 



DO MAINE S TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnLCI.7) 
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